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1 . Be! diesem Berictit liandelt es sicli um den internationalen vorlaufigen Prufungsberlcht, der von der nnit der 
internatlonalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artlkel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Arlikel 36 ubermlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem iiegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei liandelt es sicin um 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruciien und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde Iiegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Beiidrde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die friihere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde elne Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derydes elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/die ein SequenzprotokoII und/oder die dazugehorigen Tabellen enthait/enthaiten, nur in 
elektronischer Form, wie Im Zusatzfeld betreffend das SequenzprotokoII angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 





Feld 


Nr. 1 


□ 


Feld 


Nr. II 


□ 


Feld 


Nr. Ill 


□ 


Feld 


Nr. IV 




Feld 


Nr. V 


□ 


Feld 


Nr. VI 


□ 


Feld 


Nr. VII 




Feld 


Nr. VII! 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefdhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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30.07.2005 
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Feld Nr. i Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

M der internatlonalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internatlonalen Anmeldung in die foigende Sprache , be! der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internatlonalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationaien Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-21 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1 -26 eingegangen am 30.07.2005 mit Schreiben vom 28.07.2005 



□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Beruckslchtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgeiisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wexm Punkt 4 zutrifft, konnen elnlge oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikei 35 (2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung ^ 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-26 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 






Nein: 


Anspruche 


1-26 


Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-26 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollenn Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V-: 

Begrundete Stellungnahme im Sinne von Artikel 35(2) PCT und Regel 70 PCT im 
Hinblick auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit; Zitate 
und Erklarungen zur Stutzung dieser Stellungnahme. 

1 . Es wird auf die folgenden Dokunnente verwiesen: 

D1 : DE 198 46 412 A1 (BASF AG) 13. April 2000 (2000-04-13) 
D2 : US 6 620 889 B1 (MERTENS RICHARD ET AL) 16. September 2003 (2003- 
09-16) 

D3 : US 5 599 335 A (GOLDMAN ET AL) 4. Februar 1 997 (1 997-02-04) 

2. Neuheit gegenuber D1 und D3 

2.1 . Neuheit gegenuber D1 

Neuheit gegenuber D1 wurde hergestellt durch Aufnahnne spezleller 
Konzentrationsbereiche fur den Oberflachennachvernetzer und fur das polyvalente 
Kation in Anspruch 1 . 

2.2. Neuheit gegenuber D3 

Das unterscheidende Merkmal gegenuber D3 ist die Anwesenheit polyvalenter 
Kationen auf der Absorberoberflache. 

2.3. Folglich sind das beanspruchte Verfahren und die beanspruchten 
wasserabsorbierenden Poiymere neu gegenuber D1 und D3. 

3. Neuheit und erfinderische Tatigkeit gegenuber D2 
3.1 . Neuheit der Verfahrensanspruche 1 -20 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikeis 33(1) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-20 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 
Dokument D2 offenbart Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Poiymere 
auf Basis teilneutralisierter Sauregruppen-tragender Monomere (70 mol-% 
Neutralisation in Beispielen 28 und 29) durch Nachvernetzung der entsprechenden 
Grundpolymere mittels Behandlung mit einer Losung eines 

Oberflachennachvernetzers B und einer Losung eines poiyvalenten Kations C und 
thermischer Behandlung (D2: Spalte 7/Zeilen 50-55). Die genannte Textpassage 
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beschreibt explizit die getrennte Zugabe einer Oberflachennachvernetzerlosung und 
einer Salzlosung enthaltend polyvalente Kationen in simultaner Art. Das heiBt die 
Zugabe muB uber zwei getrennte DQsen erfolgen. Diese Verfahrensvariante ist eine 
naheliegende Alternative zu einem Verfahren bei denn die beiden Komponenten 
(Oberflachennachvernetzer und polyvalentes Kation) zusannnnen in einer Losung 
zugegeben werden. Diese allgennein anwendbare und erfindungsgemasse Lehre des 
Dokuments D2 laBt sich naturlich auf alle Ausfuhrungsfornnen anwenden. Beispiele 
28 und 29 des Dokuments D2 beschreiben neuheitsschadliche Gehalte fur den 
Oberflacliennachvernetzer und das polyvalente Kation mit jeweils 0.5 Gew.-%. Es 
wird nicht ausdrucklich beschrieben welche Varlante der Zugabe des 
Oberflachennachvernetzers und des polyvalenten Kations in Beispielen 28 und 29 
gewahit worden ist. Aber gemaB der allgenneinen Lehre der D2 sind beide 
obengenannten Zugabevarianten nnoglich. Somit sind nicht 3 Auswahlen zu treffen, 
wie die Anmelderin ausgeftihrt hat, sondern maximal eine Auswahl, namiich die 
getrennte Dosierung. Nachdem maximal nur eine Auswahl getroffen werden muB, ist 
die Lehre des Dokuments D2 auch fur den geanderten Anspruchssatz 
neuheitssohadlich im Sinne von Artikel 33(2) PCT. 

3.2 Erfinderische Tatigkeit der Verfahrensanspruche 1 -20 

Solange fur die Verfahrensanspruche die Neuheit nicht hergestellt worden ist, kann 
die erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) nicht diskutiert werden. 

3.3. Neuheit der Produktanspruche 21-26 

Die Produktanspruche 21-26 sind nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT 
gegenuber dem nachsten Stand der Technik D2. Eventueil konnte ein deutlich 
erhohter Wert fiir die Flussigkeitsweiterleitung von mindestens 80x10"^ cm^s/g in 
Kombination mit einer geringen Einsatzmenge an Oberflachennachvernetzer und 
polyvalentem Kation das unterscheidende Merkmal formen. Da jedoch keinerlei 
Bestimmungsmethoden fur dieses eventuelle Unterscheidungsmerkmal angegeben 
worden sind, besitzt es keine Aussagekraft und kann somit den Gegenstand der 
Erfindung nicht gegen den nachsten Stand der Technik D2 abgrenzen. 

3.4. Erfinderische Tatigkeit der Produktanspruche 21 -26 

Solange fur die Produktanspruche die Neuheit nicht hergestellt worden ist, kann die 
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erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) nicht diskutiert werden. 

4. Gewerbliche Anwendbarkeit 

Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes der Anspruche 1-26 gemaB 
Artikel 33(4) PCT ist auf dena Gebiet der Herstellung stark Wasser-absorbierender 
Polymere gegeben. 

5. Die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT sind aufgrund nnangelnder Neuheit der 
Anspruche 1-26 nicht erfullt. 



Zu Punkt VIII. 

6. Die Aussage des Anspruchs 21 ist nicht konsistent mit denn Inhalt der Textpassage 
auf S 1 1/Z 35-36. Laut Anspruch 21 nnuB das Polymer zu mindestens 80 Gew.-% 
eine Korngrosse zwischen 150 und 600 [im aufweisen, wahrend dieser 
Korngrossenbereich laut Textpassage S 1 1/Z 35-36 nur optional ist. Sonnit sind beide 
Passagen inkonsistent und stehen in Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikel 
6 PCT. 

7. Anspruch 12 

Anspruch 12 ist abhangig von Anspruch 1 , beansprucht aber mit 0.1-1 Gew-% einen 
groBeren Bereich fur die Konzentration des Oberflachennachvernetzers auf dem 
Grundpolmyer als Anspruch 1 . Somit stehen Anspruch 1 und 12 im Widerspruch 
zueinander. Deshalb sind die Erfordernisse hinsichtlich der Klarheit gemaS Artikel 6 
PCT fur Anspruch 12 nicht erfullt. 

8. Anpassung der Beschreibung an geanderten Anspruch 1 - Regel 5 PCT 

Regel 5.1 (a) (iii) verlangt, daB in der Beschreibung die Erfindung so dargestellt wird, 
wie sie in den Anspruchen offenbart ist. Da dies bei der vorliegenden Beschreibung 
nicht der Fall ist, ist Regel 5 PCT nicht erfullt. 

Da in der Beschreibung noch Textpassagen (vor allem auf Seite 5/Zeile 8-10 
( 'beispielsweise 0.01 bis 1 Gew--%, vorzugsweise 0.05 bis 0.5 Gew.-%, 
besonders bevorzugt 0.1 bis 0.25 Gew-%.")) enthalten sind, die sich auf den 
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ursprunglichen Anspruchssatz beziehen ergeben sich Widerspruche zwischen der 
Beschreibung und den Anspruchen. Somit sind die Anspruche nicht klar und nicht 
gestutzt von der Beschreibung, wie es nach Artikel 6 PCT erforderlicii ist. 



Formblatl PCT/Beiblatt/409 (Blatt 4) (EPA-April 2005) 



Sirit^d^ ' iptyi^^^^ Dtc/c/cek i^Mf^^^ 

22 

PatentansprQche 

1. Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymere, wobei ein Grundpo- 
lymer A mil einer ersten wassrigen Losung B mindestens eines Oberflachen- 
5 nachvernetzers und einer zweiten wassrigen Losung C mindestens eines polyva- 

lenten Kations vermischt und thermiscli beliandelt wird, dadurch gekennzeichnet, . 
dass das Grundpolymer A auf Basis zu mindestens 50% neutralisierter Saure- 
gruppen tragender Monomere hergestellt wird und die Losungen B und C uber 
getrennte Dusen zumindest teilweise gleichzeitig dosiert werden, wobei die Kon- 
10 zentration des mindestens einen Oberflachennachvernetzers aUf dem Grundpo- 

lymer A von 0.01 bis 0,5 Gew.-% und die Konzentration des mindestens einen 
polyvalenten Kations auf dem Grundpolymer A von 0.001 bis 0,5 Gew.-% be- 
tragt, jeweils bezogen auf das Grundpolymer A. 

15 2. Verfahren gemafi Anspruch 1 , dadurcfi gekennzeichnet, dass die Losungen B 
und C uber getrennte Dusen gleichzeitig dosiert werden. 

3. Verfahren gemali einem der Anspmch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, dass 
die Losung B ein Cosolvens enthalt 
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Verfahren gemali einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Losung B des Oberflachennachvernetzers ein Oxazolidon enthalt 



5. Verfahren gemali einem der AnsprQche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, dass 
25 die Losung B mindestens zwei voneinander verschiedene Oberflachennachver- 

netzer enthalt. 

6. Verfahren gemali einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Losung B mindestens einen Oberflachennachvemetzer. der kein Polyol ist, 

30 und mindestens ein Polyol enthalt 

7. Verfahren gemali einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
man dem Grundpolymer A ein Deagglomerationshilfsmittels zusetrt. 

35 8. Verfahren gem§li Anspmch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Deagglomera- 
tionshilfsmittel Sorbitanmonococoat und/oder Sorbitanmonolaurat ist. 

9. Verfahren gemali Anspruch 7 oder 8. dadurch gekennzeichnet. dass man das 
Deagglomerationshilfsmittel einer der beiden wassrigen Losungen B oder C zu- 

40 setzt. 

10. Verfahren gemali einem der AnsprQche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
man das Deagglomerationshilfsmittel so dosiert, dass die Oberflachenspannung 
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eines wassrigen Extrakts des gequollenen wasserabsorbierenden Polymers nach 
Zusatz des Deagglomerationshilfsmittels mindestens 0,065 N/m betragt. 

Verfahren gemaii einem der AnsprQch© 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Konzentration des mindestens einen Oberflachennachvernetzers in der Lo- 
sung B, bezogen auf die LSsung B, hbchstens 30 Gew.-% betragt 

Verfaliren gemaB einem der Anspruclie 1 bis 11, dadurcli gel<ennzeiclnnet, dass 
die Konzentration des mindestens einen Oberfiaciiennaclivemetzers auf dem 
GrundpolymerA, bezogen auf das Grundpoiymer A, von 0,1 Gew.-% bis 1 Gew.- 
% betragt. 

Verfalnren gemali einem der Ansprucine 1 bis 12, dadurcii gekennzeichnet, dass 
die Konzentration des mindestens einen polyvaienten Katlons In der Losung C, 
bezogen auf die Losung C, liociistens 12 Gew.-% betragt. 

Verfaliren gemaii einem der AnsprQclie 1 bis 13, dadurcin gekennzeiclinet, dass 
die Konzentration des mindestens einen poiyvalenten Kations auf dem Grundpo- 
iymer A, bezogen auf das GrundpolymerA, von 0,001 Gew.-% bis 0,5 Gew.-% 
betragt. 

Verfahren gem§B einem der AnsprOclie 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Konzentration des mindestens einen poiyvalenten Kations auf dem Grundpo- 
iymer A, bezogen auf das Gnjndpolymer A, von 0,02 Gew.-% bis 0,1 Gew.-% be- 
trSgt. 

Verfahren gem§B einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Verhaltnis von Losung B zu LSsung C von 10:1 bis 1:10 betragt. 

Verfahren gemSB einem der AnsprQche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Gesamtmenge der Losungen B und C zwischen 2,5 bis 6,5 Gew.-%, bezogen 
auf Grundpoiymer A, betragt. 

Verfahren gemaB einem der AnsprQche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Grundpoiymer A eine tellneutralisierte, vernetzte Polyacrylsaure ist. 

Verfahren gemali einem der AnsprQche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Grundpoiymer A einen pH-Wert zwischen 5,6 und 6,2 aufweist. 

Verfahren gema(i einem der AnsprQche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
die L5sungen B und C auf das Grundpoiymer A aufgesprQht werden und der mitt- 
lere Tropfendurchmesser der versprQhten Tropfen zwischen 50 und 100 pm be- 
tragt. 
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21 . Wasserabsorbierendes Polymer, erhaltlich gemaii einem Verfahren der AnsprQ- 
che 1 bis 20, wobei das Polymer eine FIQssigkeitsweiterleltung von mindestens 
80x10'^cm^s/g und zu mindestens 80 Gew.-% eine KorngroBe zwischen 150 und 



22. Polymer gemalS Anspruch 21 , wobei das Polymer zu mindestens 80 Gew.-% eine 
KorngroBe zwischen 150 und 500 pm aufweist. 

10 23. Polymer gemaR Anspruch 21 oder 22, wobei das Polymer zu mindestens 95 
Gew.-% die bevorzugte KorngroSe aufweist. 

24. Polymer gemaii einem der Anspruche 21 bis 23, wobei das Polymer eine FIus- 
sigkeitsweiterleitung von mindestens lOOxlO'^'^cm^s/g aufweist. 



25. Polymer gemaU einem der Anspruche 21 bis 24, wobei das Polymer eine Plus- 
sigkeitsweiterieitung von mindestens 120x10"^cm^s/g aufweist. 

26. Polymer gemaB einem der Anspruche 21 bis 25, wobei das Polymer eine Zentri- 



600 pm aufweist. 
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fugenretentionskapazitat von mindestens 24 g/g und eine Absorption unter Druck 
bei 4830 Pa von mindestens 21 g/g aufweist. 
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